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© Tennispiatzbeiag. 



© Tennispiatzbeiag mit einer verfestigten Schicht 
aus Gummigranulat, auf die eine mit Bindemitteln 
verfestigte Sandschicht und eine dritte Schicht, be- 
stehend aus Zigelbruchmehl aufgetragen ist, die 
ebenfalls mit einem Bindemittel verfestigt ist. Auf 
den so hergestellten Belag ist danach loses Ziegel- 
bruchmehl aufgestreut, urn die Rutschfahigkeit des 




Xerox Copy Centre 



1 



EP 0 358 209 A2 



2 



Tennisplatzbelag 



Die Erfindung betrifft einen Tennisplatzbelag 
gema/3 dem Oberbegriff des Anspruches 1 . 

Der klassische Tennisplatz, der aus Ziegei- 
bruchmehl besteht, wird heute immer noch von den 
meisten Tennisspielern wegen seiner elastischen 
Eigenschaften und seiner Rutschfreundlichkeit fur 
den Spieler als ideal angesehen. Er weist jedoch 
den Nachteil auf, da/3 er einer sehr intensiven Pfle- 
ge bedarf und praktisch jedes Jahr neu prapariert 
werden mutf. Dies ist insbesondere bei der heuti- 
gen Masse der Spieler auflerst kostenaufwendig, 
so da/3 nach neuen Losungen gesucht wurde, die 
einerseits die Eigenschaften des Ziegeimehltennis- 
piatzes aufweisen, anderersefts jedoch moglichst 
wenig Pflege bedurfen. 

So ist beispielsweise ein Sportplatz bekannt, 
bei dem auf einen festen Untergrund eine elasti- 
sche Kunststoffschicht aufgetragen und mittels ei- 
nes Klebers verfestigt wird. Nach dem Abziehen 
dieser elastischen Schicht wird anschlieflend eine 
Farbschicht (rot oder griin) aufgetragen, um die 
ublicherweise mit Ru/J eingefarbten schwarzen 
Gummiteilchen der elastischen Schicht optisch zu 
verbessern. 

Ein so hergesteliter Tennisplatz ist zwar pflege- 
leicht, weist jedoch die Nachteile auf, da/3 er nicht 
rutschfreundlich ist, d.h. nach einiger Zeit glatt wird 
und daruber hinaus ein unregelma/3iges und zu 
eiastisches Bailaufsprungverhalten besitzt. Letzte- 
res.Verhalten ist zum Teii auf Unebenheiten in der 
elastischen Oberflache, zum Teil aber auch auf die 
unmittelbar auf den Ball einwirkenden elastischen 
Teilchen zuruckzufuhren. 

Um das Rutschverhalten eines derartigen Ten- 
- nisplatzes zu verbessern, wurde gema/3 DE-A-28 
26 206 vorgeschlagen, die nicht gleitende Oberfla- 
che des Kautschukbeiags mit gummielastischen 
Kornern zu versehen, wobei zwischen die Korner 
lose kleinere gummielastische Korner zur Aufful- 
lung der Zwischenraume vorgesehen sind. 

Ein solcher Platz ist zwar ebenfalls wartungs- 
freundlich, besitzt jedoch wiederum den Nachteil, 
da/3 die lose eingestreuten Teilchen schmirgelnd 
auf die fixierten Teilchen einwirken. Dies hat zur 
Folge, da/3 ein solcher Belag nach einiger Zeit glatt 
wird und erneut abgezogen werden mu/3. 

Ein weiterer Belag ist aus der DE-A 32 31 231 
bekannt. Neben der bereits vorstehend erwahnten 
Wartungsfreundlichkeit weist ein solcher Platz eine 
reiativ gute und lang andauernde Besptelbarkeit 
auf, wobei ailerdings festzustellen ist, da/3 sich ein 
solcher Platz nicht fUr Tennisturniere eignet, da er 
im Verhaltnis zum konventionellen Ziegelmehlplatz 
ein ungunstiges Ballabsprungverhalten aufweist 
Dieses Ballabsprungverhalten ist im wesentiichen 



darauf zuruckzufuhren, da/3 die Unebenheiten in 
der Gummikorperschicht nicht im ausreichenden 
Ma/3 durch die Ziegelbruchmehlschicht ausgegli- 
chen werden konnen, d. h. die Dicke der Ziegel- 

5 mehlschicht ist reiativ uneinheitlich. Insofern kommt 
es zu einem mehr oder weniger starken unmittelba- 
ren Kontakt des Tennisballs mit den Gummikor- 
pern, die aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften 
ein anderes Absprungverhalten des Tennisballs er- 

w zeugen als die herkommliche Ziegelbruchmehl- 
schicht. 

Die DE-AS 22 58 566 betrifft einen Bodenbelag 
fur Tennispiatze, dessen Unterschicht aus einem 
elastischen polymeren Material (expand iertem Po- 

75 lystyrol) besteht, auf dom eine obere offenporige 
Plattenschicht aus einem harten Mineralstoff 
(komigem gebrannten Ton) aufgetragen ist, der 
durch ein witterungsbestandiges Bindemittel verfe- 
stigt und an die Unterschicht gebunden ist Auf 

20 diese Tonschicht ist weiches gebranntes Tonmehl 
aufgestreut, wobei der Grenzflachenbereich zwi- 
schen dem harten und dem weichen Tonmehl uber 
das Bindemittel, das im harten Tonmehl vorliegt, 
mit dem weichen Tonmehl verbunden sein soil. 

25 Der hierin beschriebene Tennisplatzbelag er- 

fuilt jedoch nicht die gewunschten, den Bewe- 
gungsapparat des Spielers schonenden Vorausset- 
zungen, da die harte Mineralschicht zu dick und 
damit in sich zu unelastisch ist. 

30 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 

de, einen Tennisplatzbelag zur VerfUgung zu stel- 
len, der einerseits wartungsfreundlich ist und bei 
dem andererseits praktisch das gleiche Ballab- 
sprungverhalten voriiegt wie bei einem herkSmmli- 

35 chen Ziegelmehltennisplatz. 

Die Losung der Aufgabe erfolgt durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 . 

Erfindungsgema/3 wird ein Tennisplatzbelag zur 
VerfUgung gestellt, der praktisch die gleichen posi- 

40 tiven Eigenschaften wie der konventionelle 
Ziegelbruchmehl-Tennisplatz aufweist, jedoch prak- 
tisch nicht mehr gewartet werden mui3. So mu0 ein 
Tennisplatz, der gema/3 dem erfindungsgemaflen 
Verfahren hergestellt worden ist, lediglich noch mit 

45 Josem Ziegelbruchmehl hin und wieder eingestreut 
werden. Ansonsten bedarf er uber Jahre hinaus 
keiner weiteren Pflege mehr. Er nimmt dabei samt- 
liche Niederschlage auf und gibt sie infolge seiner 
Durchlassigkeit an ein im Boden vorgesehenes 

so kunstliches oder naturliches Drainagesystem ab, 
d.h, er ist gegen Wind und Wetter unabhangig. 
Selbst die Markierungslinien konnen mit Kunststoff- 
arbe auf den Sportplatzbelag dauerhaft aufgetragen 
werden, so da/3 auch die Begrenzungslinien uber 
Jahre hinweg nicht erneuert werden mussen. 
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Der erfindungsgematfe Belag wird zweckmatfi- 
gerweise auf eine feste Basisschicht aufgetragen, 
die naturlichen oder kunstlichen Ursprungs sein 
kann. Vorteilhafterweise wird als Basisschicht eine 
Asphalt- oder Betonschicht eingesetzt die zweck- 
mafligerweise wasserdurchlassig ausgebildet ist. 
Dieser feste Untergrund besitzt naturlich die Grofle 
eines Spielfeides. 

Auf diesem festen Untergrund wird erfindungs- 
gemaiS zunachst ein Granuiat aus einem ersten 
elastischen polymeren Material aufgetragen, das 
zuvor mit einem Bindemittel im noch nicht ausge- 
harteten Zustand vermischt worden ist. Als polyme- 
res Material eignen sich gummieleastische polyrne- 
re Materialien, zu denen Polyolefine, Polyurethane, 
ggf. in geschaumtem Zustand und Gummi 
(vulkanisierter Kautschuk) gehoren. Von diesem 
Material ist Gummi bevorzugt, der auf ubliche Wei- 
ss (zermahlen udgl.) zerkieinert worden ist. Dabei 
fallen unter derartige Gummimaterialien nicht nur 
Naturkautschuke, sondern auch die kunstlichen 
Kautschukkomponenten. 

Besonders vorteilhaft ist der Einsatz von 
Recycling-Gummiprodukten, die beispielsweise 
durch Aufarbeitung von Gummiaitmaterialien aus 
Autoreifen u.dgi. bzw. aus Abfallprodukten erhalten 
werden. 

Die Partikelgrofle der unregeimaflig gestaiteten 
Teilchen der ersten Schicht kann bis zu etwa 4 mm 
betragen, wobei etwa 80 Gew.-% der Teilchen eine 
Korngro/te von etwa 2-4 mm aufweisen. 

Die Dicke der ersten Schicht, bestehend aus 
den gummiartigen Teilchen und dem Bindemittel 
betragt im Mittel etwa 0,7 - 1 ,5, insbesondere etwa 
1 cm. 

Die Materialien fur diese erste Schicht sind im 
ubrigen aus der DE-A-21 56 255 bekannt, auf die 
aus Offenbarungszwecken Bezug genommen wird. 

Aus letzterer Offeniegungsschrift ist im ubrigen 
auch ein Bindemittel auf Polyurethanbasis bekannt, 
das zur Verfestigung dieser Schicht eingesetzt wer- 
den kann, so da5 hierauf ebenfalls Bezug genom- 
men wird. Es sind jedoch aber auch andere Binde- 
mittel einsetzbar, beispielsweise auf Epoxid-, 
Polyacrylat-oder Polymethacrylatbasis einsetzbar. 
Bei einem Einsatz von Gummiteilchen konnen auch 
die ublichen Vulkanisationsmittel eingesetzt wer- 
den. Des weiteren konnen poly mere Stoffe, die 
thermisch erweichen und verschweiflbar sind, auf- 
grund ihrer thermopiastischen Eigenschaften ohne 
weiteren Bindemittelzusatz mit Warme behandelt 
und dadurch miteinander verbunden werden. Be- 
vorzugt wird jedoch ein Kieber auf Polyurethanba- 
sis eingesetzt, wie er beispielsweise in der DE-A 
21 56 255 beschrieben ist. 

Diese Klebstoffe werden im gieflfahigen Zu- 
stand mit den Teilchen der ersten Schicht versetzt, 
beispielsweise in einer Gewichtsmenge von 1:4 - 



1:6, insbesondere etwa 1:5 Bindemittel/Teilchen. 
Die letztgenannten Teilchen werden ublicherweise 
dabei eine Menge von etwa 7 kg/m 2 Sportplatzfla- 
che aufgetragen. 

5 Besonders vorteilhaft setzt man das Bindemit- 

tel in einer Menge von 1 ,4 kg/m 2 ein. 

Nach dem Auftrag wird die Masse ausgebreitet 
und mit ublichen Methoden egalisiert. Nach dem 
Ausharten des Bindemittels kann dann eine zweite 

70 Schicht, wie sie nachstehend erlautert wird, aufge- 
tragen werden. 

Aufgrund der mittleren Korngrofle und der un- 
regelma/Jigen Formung der Teilchen sowie der ge- 
ringen Bindemittelmenge ist sichergesteilt, da/3 

rs ausreichende Hohl- oder Zwischenraume zwischen 
den einzelnen Teilchen bleiben, die beispielsweise 
20-70 Vol-% des eingesetzten Materials ausma- 
chen konnen. Aufgrund dieses Leervolumens kann 
Regenwasser zwischen den Teilchen abfiie/3en und 

20 durch ein darunter befindliches Drainagesystem 
aus dem Sportplatzbereich abgeieitet werden. 

Desgleichen wird durch das Abflie/ten eine Bil- 
dung von Druckpunkten vermieden. 

Aufgrund der elastischen Eigenschaften, die im 

25 wesentiichen durch diese Schicht dem Belag ver- 
liehen werden, wird der Bewegungsapparat der 
Spieler, insbesondere die Gelenke, geschont 

Nach dem Ausharten dieser elastischen ersten 
Schicht wird als erste Egalisierungsschicht eine 

30 Schicht aus relativ hartem Mineral material (Sand), 
insbesondere Quarzsand oder Klinkerbruchmehl, 
aufgetragen, die mit einem weiteren Bindemittel 
verfestigt wird. Dieses zweite Bindemittel ist gleich 
oder unterschiedlich vom ersten Bindemittel, vor- 

35 teiihafterweise gleich. Besonders bevorzugt ist 
auch hier der Einsatz von Polyurethan. 

Erfindungsgemafl werden etwa 1-3, vorteilhaf- 
terweise etwa 2 kg Sand je m 2 Belag auf den 
elastischen ersten Belag aufgetragen. Die Korngro- 

40 Re des Sands betragt bis zu 2 mm, wobei vorzugs- 
weise etwa 80 - 90 Gew.-% des Sands eine Korn- 
groi3e von etwa 1-2 mm aufweisen. Die Kornform 
sollte vorzugsweise eckig sein, damit die nachst 
feinere Schicht besseren Halt bekommt 

45 Der Sand wird vor dem Auftragen mit den 

flussigen, anschlieflend aushartenden Bindemittel, 
vorzugsweise Polyurethan vermischt, wobei das 
gewichtsmaflige Mischungsverhaltnis von 
Sand/Bindemitte! etwa 30:1 bis 3:1, insbesondere 

50 etwa 10:1 betragt. 

Besonders vorteiihaft setzt man Polyurethan in 
einer Menge von etwa 0,1-0,5, insbesondere etwa 
0,3 kg/m 2 Sandflache ein. 

Dieses Sand/Bindemittelgemisch wird ebenfalls 

55 auf ubliche Weise als Schicht ausgebreitet, die 
anschlieflend egalisisert wird. Dabei fuiit der Sand 
die Oberflachenunebenheiten, die auf die unter- 
schiedliche Grofie und die irregulare Form der 
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gummiartigen Teilchen zuruckzufuhren ist, aus. 

Nach dem Ausharten weist die Sandschicht 
eine Dicke von etwa 1-1,5 mm im Mittel uber der 
elastischen Schicht auf und ist im wesentiichen 
vollstandig eben. "Im Mittel" bedeutet, daj3 durch- 
aus etwas groflere Schichtdicken, bedingt durch 
die aufzufuilenden Unebenheiten der elastischen 
Schicht, auftreten konnen. Das Dickenverhaltnis 
zwischen der elastischen Schicht (erste Schicht) 
und der harten Mineralschicht (zweite Schicht) iiegt 
vorteilhaft in einem Bereich von etwa 4:1 bis 10:1. 

Aufgrund der Egalisierung der Oberflache ei- 
nerseits und der relativ unelastischen, harten Ei- 
genschaften des Sands andererseits wird ein her- 
vorragendes Ballaufsprungverhalten sichergestellt, 
d.h. der Ball springt nicht infolge von Oberflache- 
nunebenheiten irregular zur Seite und springt auch 
nicht so stark ab, wie es bei einem Auftreffen auf 
die gummielastischen Korner unmittelbar der Fall 
ware. Infolgedessen ubt also die harte Sandschicht 
einen gewissen Dampfungseffekt auf den aufsprin- 
genden Ball aus, was im wesentiichen bereits dem 
Aufsprungverhalten beim Sandpiatz gleichkommt. 

Ein so hergestellter Sandbelag eignet sich je- 
doch noch nicht zum Bespielen, da er infolge sei- 
ner schmirgelnden Eigenschaften keine Rutschfa- 
higkeit aufweist und daruber hinaus eine erhdhte 
Verletzungsgefahr fur die Spieler darstellt. 

Zur Beseitigung der ietztgenannten Nachteile 
und zur weiteren Verbesserung des Ballabsprung- 
verhaltens und der Rutschfahigkeit -des Belages 
wird eine dritte Schicht als zweite Egalisierungs- 
schicht aufgetragen, die aus Ziegelbruchmehl be- 
steht, dem ein weiteres Bindemittel zugesetzt wor- 
den ist. Dieses Bindemittel ist vorteilhafterweise 
identisch mit den beiden vorstehend eingesetzten 
Bindemitteln. 

Das Ziegelbruchmehl weist eine Kornung bis 
zu 1 mm auf, wobei vorteilhafterweise etwa 80 % 
eine Kornung von etwa 0,5 - 1 mm aufweisen. 

Erfindungsgema/3 werden etwa 1-3, vorzugs- 
weise 2 kg Ziegelbruchmehl/m 2 Sportpiatzflache 
aufgetragen. Zuvor wird das Ziegelbruchmehl vor- 
teilhafterweise mit flussigem Polyurethan in den 
gleichen Mengen wie bei der Sandschicht einge- 
setzt d.h. es kommt etwa 0,3 kg PUR/m 2 Sport- 
piatzflache gema/3 der bevorzugten AusfUhrungs- 
form zum Einsatz. 

Nach dem Egalisieren und Trocknen haftet die- 
se Schicht in den Zwischenraumen zwischen den 
einzelnen Sandkornern und kann infolgedessen nur 
schwer abgerieben werden. Andererseits ist jedoch 
die Haftung der im Verhaltnis zum Sand weicheren 
Ziegelbruchpartikel durch die relativ geringe einge- 
setzte Menge Bindemittel nicht so stark, dafl sich 
dieser Belag schmirgelartig verhalten wurde. 

Ein so hergestellter Belag weist praktisch die 
gieichen Spieleigenschaften wie ein konventioneller 



Tennisplatz auf Ziegelbruchmehlbasis auf, d.h. er 
eignet sich fur Tumierspiele und ist daruber hinaus 
auflerst wartungsfreundlich. 

Wie bereits vorstehend erwahnt, werden auf 
5 die gebundene Ziegelmehlschicht die Begren- 
zungslinien mit Hiife von fest haftender weifler 
Farbe, beispieisweise auf PUR-Basis, aufgetragen, 
die sich praktisch nicht beim Spieibetrieb entfernen 
la/3t. 

10 Zur Verbesserung des Rutschverhaltens wird 

schliel3lich loses Ziegelmehl auf die gebundene 
Ziegelmehlschicht aufgetragen, wobei zur Verringe- 
rung der Staubentwicklung ein flussiges Bindemit- 
tel, wie Wasser u.dgl., zugesetzt wird. 

75 Ein derart hergestellter Belag ist aufgrund des 

geringen- Bindemittelgehalts in den jeweiligen 
Schichten und der gewahlten relativ grofien Korn- 
gro/3en der einzelnen Partikel wasserdurchlassig 
und nimmt in kurzester Zeit - sofern ein funktionie- 

20 rendes Drainagesystem vorliegt - die Regenwas- 
sermengen auf. 

Der vorstehende Belag wird in situ hergestellt 
und bleibt darauf mit dem Basisbelag verbunden. 
In einer weiteren Ausfuhrungsform kann jedoch 

25 der Sportplatzbelag werkseitig in Form von Platten 
u.dgl. nach dem gleichen Verfahren hergestellt 
werden, die anschlieflend auf den Basisbelag auf- 
gebracht werden, wobei die vorgeformte Platte mit 
Hilfe des vorstehend eingesetzten Bindemittels auf 

30 die Basisfiache aufgebacht wird. Das eingesetzte 
Bindemittel kann dabei gleich Oder unterschiedlich 
zu dem Bindemittel sein, das zur Herstellung der 
einzelnen Plattenschichten eingesetzt worden ist. 
Desgleichen kann das Bindemittel uber die ge- 

35 samte Basisfiache ausgebreitet werden oder aber 
in Form von Streifen udgl. auf die Basisfiache 
aufgetragen werden. Zu beachten ist dabei ledig- 
lich, da/J die Wasserdurchlassigkeit zwischen der 
Basisfiache und der Unterseite der Platte nicht 

40 durch die Bindemittelschicht beeintrachtigt wird. 
Eine solche Vorgehensweise wird vorteilhafterweise 
dann eingesetzt, wenn die Platten dauerhaft mit 
dem Untergrund verbunden werden sollen. 

Falls jedoch die Platten nur fur ein Turnier 

45 ausgelegt werden sollen, erfolgt die Befestigung 
dieser Platte am Untergrund uber bekannte Verbin- 
dungssysteme, die einen Abbau der Platten wieder 
erlauben, beispieisweise doppelseitig klebende 
Bander u.dgl. Hier wird lediglich die jeweilige Platte 

50 im Kantenbereich auf dem Untergrund festgeiegt, 
was fUr eine Fixierung der relativ starren Platte auf 
dem Untergrund ausreicht. 

Solche Platten konnen auf ubliche Weise in 
einer Form hergestellt werden, in der die einzelnen 

55 Schichten nacheinander eingetragen und jeweils 
auf die ubliche Weise ausgehartet werden. Letztere 
Verfahrensweise ist beispieisweise in der DE-A- 21 
56 255 erlautert, auf deren Offenbarung Bezug 
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genommen wird. 

Die einzig© Zeichnung zeigt einen Belag fUr 
Sportptatze in perspektivischer Form, wobei die 
Frontseite angeschnitten ist. 

Auf der Basisschicht 10, die beispieisweise aus 
Beton oder Asphalt besteht, wird die erste polyme- 
re Schicht 12 aus Gummipartikeln 14 aufgetragen, 
die untereinander mit Bindemittel in situ verfestigt 
werden. Nach dem Ausharten wird die zweite 
Schicht 16 aus Sandpartikein 18 aufgetragen, die 
wiederum mit Bindemitteln verfestigt werden. Da- 
nach wird die dritte Schicht 20 aufgebracht, die 
Ziegeimehlpartikei 22 enthalt, die erneut mit Binde- 
mittel verfestigt werden. Zum Abschiu/3 wird zur 
Verbesserung des Rutschverhaltens loses Ziegei- 
mehl 24 aufgestreut, das ggf. durch ein weiteres, 
nicht hartendes Bindemittel rutschfahig, jedoch im 
wesentlichen nicht staubend gehalten wird. 



Anspruche 

1. Tennispiatzbeiag mit einer ersten Schicht 
aus einem elastischen polymeren Material, einer 
mit einem Bindemittel verfestigten zweiten Schicht 
aus hartem Sand als erste Egalisierungsschicht so- 
wie einer auf den Belag aufgestreuten, nicht verfe- 
stigten Ziegelmehischicht, dadurch gekennzeich- 
net, da/3 das Dickenverhaltnis von erster Schicht 
zur zweiten Schicht in einem Bereich von 4:1 - 10:1 
liegt und auf der zweiten Schicht eine zweite Egali- 
sierungsschicht aus mit Bindemittel verfestigtem 
Ziegeirnehl aufgetragen ist. 

2. Belag Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dai3 die Korngrofles des Sands bis zu 2 mm be- 
tragt, wobei vorzugsweise etwa 80 - 90 % des 
Sands eine Korngro/te von etwa 1-2 mm aufweisen. 

3. Belag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die Dicke der Sandschicht 
etwa 1-1,5 mm betragt. 

4. Belag nach einem der Anspruche 1-3, da- 
durch gekennzeichnet, da/5 die erste Schicht als 
polymeres Material Gummi, Polyoiefine oder Po- 
ly urethane, ggf. geschaumt, in Form von feinko mi- 
gen Teilchen, vorzugsweise Recycling-Produkte auf 
Gummibasis aufweist. 

5. Belag nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, da!3 die Teilchen der ersten Schicht eine 
Korngrofle bis zu etwa 4 mm aufweisen, wobei 
bevorzugt etwa 80 Gew.-% der Teilchen eine Korn- 
gro/3e von etwa 2-4 mm aufweisen und da/3 die 
Dicke der ersten Schicht etwa 0,7-1,5, insbesonde- 
re etwa 1 cm betragt. 

6. Belag nach einem der Anspruche 1-5, da- 
durch gekennzeichnet, da/5 das Ziegeibruchmehl 
der dritten Schicht eine Komung bis zu 1 mm, 
vorzugsweise etwa 0,5-1 mm (ca. 80 Gew.-% des 
Ziegelbruchmehls) aufweist. 



7. Belag nach Anspruch 1 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die dritte Schicht etwa 1 bis 3, 
vorzugsweise etwa 2 kg Ziegeibruchmehl je m 2 
aufweist. 

5 8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, da/3 als Bindemittel fur 
die erste, zweite und/oder dritte Schicht selbst- 
trocknende aushartende polymere Klebstoffe auf 
der Basis von Polyurethanen, Epoxidharzen, Poly- 

w acrylatharzen oder Polymethacryiatharzen vorgese- 
hen sind. 

9. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 man das Bindemittel 
in einer Menge von etwa 0,1-1,6, insbesondere 

is etwa 1,4 kg je m 2 Gummischicht und etwa 0,3 kg je 
m 2 Sand- und/oder Ziegelmehischicht vorgesehen 
ist und da/3 das Gewichtsverhaltnis von 
Sand/Bindemittel etwa 30:1 bis 3:1, vorzugsweise 
etwa 10:1 betragt, wobei das Gewichtsverhaltnis 

20 von Bindemittel/Teilchen der ersten Schicht in ei- 
nem Bereich von 1:4-1 :6, insbesondere etwa 1 :5 
liegt 

10. Belag nach einem der Anspruche 1-9, da- 
durch gekennzeichnet, da/3 auf die Ziegelbruch- 

25 mehlschicht Begrenzungsiinien aus einer dauerela- 
stischen, trocknenden Kunststoffarbe und auf die 
dritte Schicht loses Ziegeibruchmehl in einer Men- 
ge von etwa 1-2 kg/m 2 aufgetragen sind. 

30 
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